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Anspriiche 



/a 



f 1.1 Dammplatte zur Schall- und Warraeisolierung fur Kf z , 
w *" Wohn- und Arbeit sraume , wobei die Dammplatte aus 

raehreren Schichten^ aus porbsem, raassiven und/oder 
hochgefiillten Gummi oder guinmiahnlichom Kunststoff 
bestelit, dadurch gekennzeichnet, dafl von zwei be- 
nachbarten Schichten aus Schaumstoff eine aus einer 
hochgefiillten und die anclere aus einer ungefiillten 
Schicht besteht, wobei die Schwers chaums chicht 
raindestens die doppelte Dichte wie die Leichts chaum- 
schicht aufweist, 

2. ) Dammplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

daB das Schicht enpaar ein- oder beidseitig mit einer 
diinnen massiven Schicht aus Gummi oder elastischem 
Kunststoff abgedeckt ist. 

3. ) Dammplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Elastizitat der Leichts chaums chicht holier 
ist als die der S chwers chaums chi cht • 

4. ) Dammplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dali die Leichts chaums chicht dicker ist als die Schwer- 
s chaums chi cht . 

5#) Dammplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Leichts chaums chicht Gummimehl oder Gummi- 
granulat enthalt. 

6.) Dammplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafi Leicht- und Schwers chaums chi cht uberwiegend aus 
offenporigem Polyatherurethan bestehen. 
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Daranplatte zur Schall- und Warme- 
isolierung 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Dammplatte zur 
Schall- und Warmeisolierung fur Kfz, Wohn- oder Arbeits- 
raume, wobei die Dammplatte aus raehreren Schichten aus 
porosera , massiven und/ oder hochgef iillten Guinmi oder gunimi- 
ahnlichem Kunststoff best eht • 

Daramplatten der genannten Art auf* porbser und nichtporoser 
und teilweise mit Fullstoff en gefiillter Basis sind in 
vielen Ausfiihrungsformen belcannt. Sie rind en im Kfz und 
in anderen technischen Bereichen Anwendung, Derartige 
Daramplatten bestehen in der Regel aus mehreren Schichten 
und konnen flache Gebilde darstellen oder durch Formgebung 
dem jeweiligen Zweck angepalit sein. Bender Formgebung sind 
dabei bestimmte Anforderungen an die einzelnen Schichten 
gestellt . 

Allen bisher bekannten Dammplatten ist gemeinsam, dali 
sie spezifisch auf eine bestimmte Schall- und Varme- 
isolierung eingestellt sind. Sie sind daher nur in der 
Lage, bei Gerauschen eine Schallisolierung in bestimmen 
Grenzbereichen und in bestimmen Intensitatsiahtnen zu be- 
wirken. Eine Anpassung an veranderte Verhaltnisse, insbe- 
sondere aber eine Anpassung an unterschiedliche Gerausch- 
eigentiiinlichkeiten konnen die bisherigen Dammplatten nicht 
in der gewiinschten ¥eise erfullen. Die Anforderungen zur 
Verallgemeinerung werden noch weniger erfullt, wenn eine 
zusatzliche gute Warmeisolierung bewirkt werden soli. 
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Aufgabe der Erfindung ist es, eine Darnmplatte zu schaffen, 
die fur sehr verschiedene Schallquellen in gleicher V e ise 
wirksam ist. Dabei soil auch eine entspcechend hohe Warme- 
isolierung gewahrleistet sein. Wichtig ist, daB iiber den 
ganzexi horbaren ' Frequenzbereich mid unabhangig von der 
Ii^ensitat in einzelnen Frequenzbereichen eine breite Schall- 
damraung erreicht we r den kann, 

Zur Wsung dieser Aufgabe asb bei der Erfindung vorgesehen, 
da£ von zwei benachbaiten Schichten aus Schaums toff eine 
aus einer hochgefiillten und die andere aus einer unge- 
fiillten Schicht besteht, wobei die Schwerschaumschicht 
mindestens die doppelte Dichte vie die Leichtschaumschicht 
aufweist . 

Das Wesentlicbe an der Erfindung besteht also darin, dart 
eine Schwerschaumschicht unmitt elbar in Verbindung mit 
einer Leichts chaumschicht steht. Dabei soli der Dichte- 
unterschied mindestens das Doppelte betragen, Ein der- 
artiges Schichtenpaket aus einer Schwerschaumschicht und 
einer Leichtschaumschicht ermoglicht eiie ausgezeichnete Ein- 
stellung auf einen Gerauschpegel in Fahrzeugen und Arbeits- 
raumen. Bei dies em Schichtenpaket kommt offenbar eine 
kumulierende Wirkung zu Stande, die aus einer Absorption 
von Luftschall und einer Entdrohnung durch die Schwer~ 
schaumschicht entsteht. Es treten Wechselwirkungen inner- 
halb der beiden Schichten unter einander ein, wobei im 
tlbergangsbereich zvrischen den beiden Schichten eine 
direkte Reflektion vermieden wird und gleichzeitig eine 
diffuse Streuung eintritt. Es erfolgt ein Ubergang in der 
Grenzflache zwischen den beiden Schichten, der zu einem 
verbesserten Darapfungsef f ekt fuhrt. 

Das aus einer Schwerschaumschicht und einer Leichtschaum~ 
schicht bestehende Paket kann je nach Beanspruchungsart 
und der erwunschten Varmeisolierung sowohl mit der Schwer- 
schaumschicht als auch mit der Lei cht schaumschicht der G e - 
rausch erzeugenden Einrichtung zugekehrt sein. 

80982 6/0185 

584 163 / 3000 / 25227* _ 3 - 

BNSDOCID: <DE 2658379A1_I_> 



J 



PHOENIX GUMMIWERKE 

AK7IENGESELLSCHAFT 

HAMBURQ-HARBURG 



D eut sches Patentamt 
M u n c h e n 2 



EMP=XNG*R 



20. 12. 1976 



HAMBURG 90 



BIATT 



685 Px 



2658379 



Dies hangt tftilweise von den technischen Gegebenheiten. ab • . 
Die Schichtenkombination der beiden unterschiedlichen 
Schaumschichten kann ein- oder beidseitig mit einer diinnen 
massiven Schicht aus Gummi oder elastischem Kunststoff ab- 
gedeckt sein. Eine dieser Schichten kann auch eine feste 
Tritt schicht darst ellen. 

Die Schwerschaumschicht und die Leichtschaum schicht sind 
in Dezug auf die Dichte mindestens um den Faktor 2 unter- 
schiedlich. Bei besonderen Anwendungsfallen kann dear Dichte^ 
unterschied aber erheblich grolier sein. Dies hangt teilweise 
davon ab, vie dick die beiden Schichten des entspr echenden 
Schi cht enpak et es s ind • 

Ein veiterer zusatzlicher Dammeffekt laflt sich auch dadurch 
erreichen, dafi die Leichtschaumschicht deutlich dicker als 
die S cheers chaumschicht ist. Dies ist moglicherweis e auf die 
Streuvorgange des Schalls in der Leichtschaumschicht zuriick- 
zufiihren, die mit der Reflektion in der Schwerschaumschicht 
zusammenwirkt • Die Elastizitat der Leichtschaumschicht liegt 
in der Regel erheblich liber der der Schwerschaumschicht und 
erraoglicht es dadurch, dafl die Dammplatte dera vorgesehenen 
Verwendungszweck besser angepaBt werden kann. 

Eine weitere Moglichkeit zur Steigerung der Dammwirkung 
kann dadurch erreicht werden, dali die Leichtschaumschicht 
zusatzlich Gummimehl oder Gununigranulat enthalt. Die 
Virkung kann durch die Streuung an den eingebettet en 
Granulate oder Mehlteilchen erklarbar sein. 

Die beiden entscheidenden Schaumst offschichten sind iiber- 
wiegend offenporig gestaltet und bestehen vorzugsweise aus 
einem Polyatherurethanschaum. Falls Witterungs- oder sonstige 
-einflusse nicht zu befxirchten sind, kbnnen auch andere 
elasitsfthe Kunstschaume zur Anwendung kommen. 
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Bei dear Anordnung des Schichtenpaares erweist es sich 
als wirksamcr, wenn die Leichtschaumschicht bei Korper- 
schall zura Schallerzeuger hin liegt. Die Schwerschaum- 
schicht 1st dagegen dem Schallerzeuger zugekehrt, wenn 
der Schall in erster Linie aus Luftschall besteht. Es 1st 
jeweils abzuwagen, ob Kbrperschall oder Luftschall die 
starkere Beeintrachtigung darstellt und dcmentsprechend 
auch die Schichtenanordnung einer besonders gesteigerten 
Dammung unterworfen werden soli* In diesem Fall ist es 
auch mb'glich, daft eine S chwer s chaiams chi cht auf beiden 
Seiien eine Lreichtschaumschicht tx~agt . Auch der umgekehrte 
Fall ist moglich, namlich daB eine Leichtschaumschicht auf 
beiden Seiten mit je einer Sclnvers chaums chi cht belegt ist. 

Die Erfindung wird in Verbindung mit zwei Beispielen 
erlautert, diese sind in zwei schematischen Abbildungen 
dargestellt. 

Nach Abbildung 1 besteht die Dammplatte aus einer Schwer- 
schauraschicht 1 und einer Leichtschaumschicht 2 und einer 
dunnen Abdeckschicht 3. Die Schwers chaums chi cht besitzt ein 
spezifisches Gewicht von 0,9. Si e besteht aus Polyather- 
urethan und ist teilweise offenporig. Die Schichtdicke kann 
zwischen 5 und 8 mm schwanken. Die Leichtschaumschicht be- 
sitzt eine Dichte von 0,06. Die Dicke dieser Schicht kann 
zwischen 10 und 20 mm schwanken. Sie ist ebenfalls teil- 
weise offenporig gestaltet. Die Schicht 3 stellt eine 
Polyathylenfolie dar, die eine Abdeckung von der Unterseite 
her vorsieht, damit die Leichtschaumschicht sich nicht mit 
Flussigkeit vollsaugen kann. Die Schver- und Leichtschaum- 
schicht konnen fur sich getrennt hergestellt sein und durch 
elastische Verklebung miteinander verbunden werden. Es 
ist aber auch moglich, die Schichten 1m Gieftverf ahren aufzu- 
bringen. Der Giefivorgang hat den Vorteil, daft eine ver~ 
besserte Anpassung* an die vorgesehene Raumform mbglich 
ist. 
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Bei komplizierter Gestaltung bietet slch diese Herstel- 
lungsart allein on, obwohl dor technische Aufwand grower 
ist. 

Nach Abbildimg 2 bestfiht die Dammplatte aus den Schicht en 
f *t 5, 6, 7 unci 8. Die Schicht l i stellt eine Trittschicht 
aus einer strukturfesten Mischung aus PolybutadienB crylriitri 1 
unci PVC darj die Schicht 5 ist eine ebenfalls hochgefullte 
massive Gunimis chicht mit einer Dichte von etwa 2 . Die Schicht 
6 stellt die Schwerschaumschicht dar, sie besitzt eine Dichte 
von 0 f 25. Die Dichte kann allgemein zwischen den Grenzen 
0,2 und 1,5 schwanken. Die Schicht 7 stellt eine gegrenuber 
der Schicht 6 wesentlich dickere Leichtschaum schicht dar. 
Sie hat eine Dichte von 0,09 und kann in dem Bereicli 0 7 Ok 
bis 0,12 schwanken. An der Unterseite ist wiederum eine 
Folie 8 aus Polyathylen vorgesehen. Der Mischungsaufbau 
der Schwerschaumschicht und der Leichtschaumschicht ist 
an sich bekannt. Hierfiir wer d en die beiden folgenden 
Beispiele genannt . 

A) Schwerschaumschicht - Rezeptur 



Beispiel a 



verzweigter Polyester 
Vasser 

Butandiol-1,4 
Dimethylathanolamin 
B e s chleunig e r 
Schwerspat 

Diphenylme than-i , 4 1 - 

diisocyanat 

A Iky 1 s ul fons aur e e s t er 



100 
0,5 
5 
1 

1,6 

225 

30 
22 



Gew.T. 
11 

11 

11 

11 

it 

11 
it 



Beispiel b 
IOO Gew.Teile 
1,8 » 

7 
1 

0,7 
200 



52 
18 



ti 
ti 
ti 
11 

it 
it 
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B) Leichtsr.h a ,im g r hicht >- Reze^tnm 



2 »• 



Polyather trif unktionell 100 G eW .T*il e 

Triathanolatnin 
Ivasser 

Bimethylathanolamin 

Silikonol ~ r 

Trichlormonofluormethan g 
Diphenylmetlian-4 , 4 ■ -diisocyanat 4 9 



3 

0,8 



it 
it 
ii 

it 
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